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(57)Die Erftndung betrifft eine VerWndung zur Erttoehung der uebertragbaren Kraefte und Momentfi yon Pressverbindungen 
durch die Zulassung geringer Relativbewegungen zwischen den Pessflaechen bzw. fuer zusammengesetzte feste 
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nachteiligen Auswirkungen des oertllchen Gleitens besaltigt und der HaftbeKvert zwischen den Passflaechen erhoeht 
werden. Erfindungsgemaess wird das dadurch erreicht, dass die Welle bzw. deren Prefisitzflaechen mit einer 
verbundstabiien Konversionsschlcht versehen wtrd. Die erffnderfsche Loesung findet Anwendung vorzugsweise 1m 
Getriebebau. 



SSeiten 



22 3 8^ 6 

£ - 2 ~ A A ^ «^ 

Bekannte PreBverbindungen sind vorzugsweise so dimens ioniert , 
da 6 die nachteilige Paesungs rostbildung infolge Reibkorrosion 
dadurch verhindert wird, daB nur solche Belastungen zugelasse 
warden, bei denen noch kein ortliches Gleiten auftritt. Das 
wird durch relativ hohe Sicherheiten erreicht, die eine un- 
ganugende Materialauslas tung bewirken, 
Bekannt sind auch Verbindungen , bei denpn eine geringe 
Passungsrostbildung zugelaasen wird, die bei entaprechende r 
Lebensdauer der Bauteile ale noch vertretbar erachtet wird. 
Ferner ist der Einsatz verschiedener Arten von Schmier- 
etoffen bekannt, um die Pa^ssungs rostbildung zu verhindern 
oder zu vermindern. FOr dynamische Wechseltoraionsbelastung 
von LengspreBverbindungen unter Srtlichem Gleiten wurde 
Molybdandisulf idSlpaste zur Verhinderung f ortechreitender 
Passungsrostbildung <nit teilweisem Erfolg zur Anwendung 
gebracht. Bei QuerpreBverbindungen beateht bei der Anwendung 
von Pasten oder Olen der Nachteil der Schmierpolsterbildung 
zwischen deri PaBflSchen. Mit geringerem Erfolg verhindert 
auch die Anwendung von Molybdandisulf idpulver bei Langs- 
und QuerpreBverbindungen die Passungsrostbildung* 

Ziel der Erfindung: 

Das Ziel der Erfindung ist die Erhdhung der Qbertragbaren 
Krafte und Momente durch PreBverbindungen mit der erforder- 
lichen Sicherheit und Zuverlfissigkeit . Zur Verbesserung der 
Materialokonomie und zum Einsatz von PreBverbindungen an 
Stellen, die bisher formschlussigen Verbindungen vorbe- 
halten waren, eollen die nachteiligen Auswirkungen dee 6rt- 
lichen Gleitens beseitigt und der Haftreibwert zwischen den 
PaBfiachen erhoht werden, 

Darlegung des Wesens der Erfindung: 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine oder beide 
PaBflSchen mit einer verbundstabilen Schicht zu versehen* 
Diese Schicht verhindert die Passungsrostbildung bei drt- 
lichenj Gleiten f erhoht den Haftreibwert zwischen den PaB- 
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flschen und verhindert Stick-Slip-Ers cheinungen beim Ein- 
pressen der Welle in die Nabe. Sie kommt zur Anwendung bei 
zylindris chen und konischen Lings- und QuerpreBverbindungen 
sowie fUr Kontaktf ISchen anderer fester Verbindungen. Durch 
die verbundatabile Beschichtung tritt bei QuerpreBverbin- 
dungen keine Schmierpolsterbildung zwischen den PafJflSchen 
auf. Durch zusStzlich in die Beschichtung eingelagerte 
Stoffe, wie temporSre Korrosionsschutzmittel, wird deren 
Wirkung waiter erhdht. 

Ausf uhrungsbeispiel : 

Aue der Menge mSglicher Ausf Ohrungabeispiele wird die 
Wellen-Naben-Verbindung zwischen Hohlwelle und einem 
Flanech nSher erliutert, deren Abmeseungen bei der Aua- 
fOhrung ala QuerpreBverbindung die Zulassung 8rtlichen 
Gleitens erfordern. Zusatzlich ist eine Erhohung des Haft- 
reibwertes auf den eineinhalb bis zweifachen Wert erforder- 
lich, urn die Durchmeeserveranderungen an dem Flanech be- 
nachbarter .Sitzf lachen , wie z. B. Walzlagersitze , in zu- 
l^ssigen Grenzen zu halten. Dazu wird die Welle, bzw. deren 
PreBs itzf lichen , mit einer Konversionsschicht versehen, die 
aus einer chemischen Verbindung mit dem Grundwerkstof f , etwa 
aue Hopeit Zn g (P0 4 ) 2 • 4H 2 0 und einer Obergangsschicht aus 
Phosphophyllit Zn 2 Fe (P0 4 ) 2 . 4H 2 0 auf Eisenwerkstof f en be- 
steht und verbundstabil ist. Die beiden zu verbindenden Telle 
werden nach erfolgter ErwSrmung des Flansches und bzw. oder 
UnterkOhlung der Hohlwelle auf die zuvor berechnete Tempera- 
turdifferenz ale QuerpreBverbindung gefGgt. Die Erwirmung des 
Flanaches erfolgt nur soweit, daB keine Verinderungen der Zu- 
sammensetzung und Struktur der Konversionsschicht erfolgt. 
Im Ergebnis der durchgef uhrten Beschichtung Obertrigt der 
PreBverband 2wischen N3be und Hohlwelle die auftretenden 
Krafte sicher und zuverlissig. 
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Erf indungsansprtlche: 

1. Wellen-Naben-Verbindung, insbesondere PreBverbindungen rait 
beschichteten Paflfiachen , dadurch gekennzeichnet , 

dafi Pafiflachen einer Wellen-Naben-Verbindung mit aus einer 
chemischen Verbindung des Grundwerkstoffes bestehenden 
nichtmetallisch-anorganischen Schichten verse hen sind. 

2. Wellen-Naben-Verbindung, insbesondere PreBverbindungen mit 
beschichteten Pafiflachen nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB in die aus einer chemischen Verbindung des Grundwerkstoffes 
bestehenden nichtmetallisch-anorganischen Schichten temporSre 
Korrosionsachutzmittel eingelagert sind. 



